(19) 




IAPANESE PATENT OFFICE 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

(11) Publication number 09202611 A 
(43) Date of publication of application: 05.0d.97 



(51) Intel C01B 33/037 




(21) Application number 06011208 

(22) Date of filing: 25.01.96 


(71) Applicant: 

(72) Inventor 


KAWASAKI STEEL CORP 
ARA YA MATAO 



(54) REMOVAL OF BORON FROM METALLIC SILICON 

(57) Abstract 

PROBLEM TO BE SOLVED: To remove boron from 
metallic silicon in high accuracy without causing the 
clogging of a blowing nozzle by using a solid 
deco mp osable at a specific high temperature to generate 
H2O and/or C0 2 and blowing the solid into a molten Si 



bath together with a earner gas. 

SOLUTION: One or more kinds of solids decomposable at 
^1400°C to generate H 2 0 and/or C0 2 are blown into a 
motten Si bath together with a carrier gas. Ar, H 2 . CO, 
etc., can be used as the carrier gas. The solid is e.g. 
Ca(OH) 2 , CaC0 3 or their mixture. 
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